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Composition oosmdtique pour cheveux contenant un polymfere pr6- 
par* par polycondensation d f un compos* aoide oocnme l'aoide adi- 
pique et d'une polyalooylfcne-polyamine oomme la di4thyl&netria- 
mine qu'on fait ensuite r<agir aveo l'*pichlorhydrine. 
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Composition pour mise en plis des cheveux constitute par une 
solution aqueuse d'une substance risineuse soluble dans l'eau. 
La substance rtsineuse est un produit obtenu par la riaotion 
d'une r*sine soluble dans l'eau et d'une substanoe soluble dans 
l'eau. La r<sine peut etre une r*sine d'aminopolyamide et d'4- 
pichlorhydrine et peut Stre aussi alcoyl^e par un agent alcoy- 
lant monofonctionnel. L f aminopolyamide est obtenu par polyoon- 
densation d'une polyalcoylfcnepolyaraine et dMin aoide dicarboxy- 
lique. Une partie de la polyalcoylinepolyamine peut etre remplev 
c$e par une diamine. La proportion de substance rtsineuse dans 
la composition est comprise entre 0,5 et 10J6 en 
poids et le pH de la composition e*t oompri* entre 6 et 7^5 
environ. Les additifs usuels peuvent aussi etre inoorporSs aux 
compositions. 
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condens* avec I 1 xyde d'tVthyltae, l'oxyde de propylene, 
pichlorhydrine ou le glyoidol. 
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La prdsente Invention cat relative h une comp sltion cosmetique qui 
permet d'ameiiorer Tetat des cheveux ainet que 1 'aspect de La chevelure. 

On aait en effet que lee cheveux de nombreuses personnel, par suite 
de Tetat general ou des degradations consecutives a Taction d'agents atmos- 
5 pheriques ou & Taction de traltements tels que decolorations, permanentes ou 

teintures, sont souvent difficiles k d^mfiler et a coiffer surtout en ce qui cor- 
cerne les chevelures abondantes. lis sont g6n6ralement , et a des degr6s divers, 
sees, ternes et riches ou raanquent de "vigueur" et de "nervosity \ 

On a essaye de limiter ou de corriger ces defauts en appliquant sur 
10 les cheveux une composition de "conditionneroent du cheveu" destinSe & ameiiorer 
Tetat du cheveu humide et du cheveu sec ainsi que les operations de peignage 
et de tnise en forme. 

On entend par "conditionneroent du cheveu" T operation qui, tout en 
facilitant le demfilage et le peignage des cheveux humides, communique aux 
15 cheveux sees du "gonflant" et de Teiasticite, ce qui assure un bon maintien 

de la coiffure. Les agents assurant le "conditionneroent du cheveu" sont appel<*« 
"conditionneurs". 

On a deja utilise pour le conditionneroent des cheveux des polymfcres 
synthetiques tels que les polyethylene imines, les polyvinylpyridines , le 

20 polychlorure de p-vinyl-benryl trimethylamrjonium, le polychlorure de diallyl- 
dimethylammonium. Ces polymferes presentent 1 ' inconvenient de ne pas etre com- 
patibles avec les shampooings anionlques. 

On a egaleroent utilise deja dans des compositions pour cheveux des 
polymeres polyamino-amidea (obtenua par la polycondensation ^.'un acide dicar- 

25 boxylique et d 'une polyalcoy Une polyamine), des polym^rec polyamlnoureylfcne et 
des polymeres alkyiene polyaraines modifies, en particulier par Tepichlorhydri - 
ne en des quantites proches des proportions stoechioroetr iques par rapport aux 
groupements amine du p o 1 y a m i n o-a m i d e . L 'addition de ces 
quantites importantes d ' epichlorhydr ine a pour consequence la presence dans ie< 

30 molecules du polymfcre reticule de groupements reactifs. Ces polymeres compe- 
tent en effet des groupements aicoylants susceptiblea de reagir sur des gro.» 
pements nucieophiles tels que les amines, les thiols, les sulfites, etc... A 
titre d'exempie de celt groupements aicoylants, on peut citer les cycles 
atetldinlum. 

35 La premiere consequence de Texistence de tels groupements reacttfR. 

est un manque de atsbilite de ces composes qui peuvent se degradcr iorsqu'lH 

sont abandonnes en solution. 

Par allieura, Texist nee de t Is groupements slcoylants rend ces 

prodults eminemment suspects pour leur application sur la p au d< Thommc. 
^0 On a egal ment recommanUe Tutillsatlon comme *'condi t lonntur pour 
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cheveux" de polymere thermodurcissables h reticuler par la chaleur. 

La presente invention a pour objet un "conditionneur r our chevcux" 
qui supprime ces inc nvenients, et qui est c nstitue par un polyamino-pelyamide " 
reticule ne presentant pas de groupements reactifs et stable chimlqueraent. 

La presente invention a aussi p ur objet une composition de condi- 
tlonnement pour cheveux, qui puisse etre appliquee a la temperature ordinaire 
et qui se presente sous la forme d'une composition prete a l'emplol. 

La presente invention a encore pour objet un "conditionneur pour 
cheveux" qui soit compatible avec les shampooings anioniquea, tout en a.sur.nt 
un demelage satisfais.nt des cheveux humides, et une bonne elasticite des che- 
veux sees, de facon a assurer un bon maintien de la coiffure. 

La presente invention a egalement pour objet une composition cosme- 
tique pour cheveux contenant au moins u- polymere reticule soluble dans i'eau, 
obtenu par reticulation d'un polyamino-polyamide (A) prepard par polycondenas- 
tlon d'un compose aclde sur une polyamine. Le compose acide est cholsi parmi 
(i) les acldes organiques dicarboxyliques , (li) les acid*, aliphatiques m no- 
et dicarboxyliques a double liaison ethylenique, (iii) les esters des acldes 
precites, de preference svec les alkanols inferieurs sysnt de 1 a 6 stomas de 
carbone, (iv) les melanges de ces composes. La polyamine est choisie parmi les 
polyalcoylene-polyamines bis primaires mono- ou dieecondaires. 0 a 40 moles % 
de cette polyamine peuvent etre remplacees par une amine bis primaire de prefe- 
rence l'ethylenediamine ou par une amine bis-secondaire de prdfdrence la pipe- 
raxine et 0 a 20 moles 7. peuvent etre remplacees par 1 'hexamethylenediamine. La 
reticulation est realisee au moyen d'un agent reticulant (B) choisi parmi les 
25 epihslohydrines, le. diepoxydes, les disnhydrides , les anhydrides non ssturds, 
les derivds bis inssturds ; 1. reticulation est caracterlade par la fait qu'eiie 
est re.li.ee au moyen de 0,025 a 0,35 mole d 'agent reticulant par groupement 
amine du polyamino-polyamide (A) et generalement de 0,025 a moins de 0,2 et 
en particular de 0,025 a moins de 0,1 mole d'agent reticulant par groupement 
amine du polyamino-polyamide (A) ; 

Dans la composition selon 1 'invention le polymere reticule presence 
l'ensemble des caractdristiques sulvantes : 

(1) 11 est parfaitement soluble dans l'eau a 107. sans formation de gel ; 

(2) 1. vi.cositd d'une solution a 1 /. dans l'eau a 25»C est supdrieure a 3 cen- 
tipoises et hsbitueilement comprise entre 3 et 200 et plus spdclalement elle 
est dgsle ou supdrieure a 20 centipoises et infdrieure a 50 centipolses ; 

(3) 11 ne comporte pes de groupement rdactif et en particulier ii n'a pas de 
propridtd alcoylante et il est chimiquement stable. 

Us acldes utilisables pour la prdparation des p lyamin -polyamides 
40 (A) sont choisis parmi : 
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- les acides organlques dicarboxy 1 iqucs satur^s ayant de 6 a lOatomc* d* r^r 
boh , par cxcmpic les acldes adipique, tr lm*thy i-2 ,2 ,4 et -2,i^ 4iii|»lqii4. L>*. 
phtaliques, les addon ailphatiques mono- et dlcarboxyl iqucs 2k double HaImm« 
ethyUniquc, par cxemple les acidcs acryltque, methacry iique , iraconique. 
5 Parml Icb acldes prefers flgurent l'acide adipique et les composes 

d'addition d'une alcoylfcnediamine avec des acides Insatures tels que de* 
acldes acrylique, methacry lique , itaconique. 

L'acide adipique est particulierement pr£f6re\ 

On peut egalement utiliser les esters des acldes ci-dessus cites. 
10 II est egalement possible d'utiliser des melanges de deux ou plusieurs acides 
carboxyliques ou de leurs esters. 

Les polyamines utillsables pour la preparation des polyamino-polyami- 
des (A) sont choisis parml les polyalcoylfene-polyamines bis primaires mono- 
ou disecondaires, par exemple la diethylfene triamine, la dipropyifcne triamine, 
^5 la tr Ethylene tetramine et leurs melanges. 

" La polycondensation est r£alis€e par des procedes connus, par melan- 

ge des reactifs, puis chauffage entre 80° et 250"C, et de preference entre 100 
et 180°C pendant 1 a 8 beures selon les rSactifs utilises. Aprfcs un chauffage 
a reflux total pendant 1/2 heure a 1 heure, on eiimine l'eau ou l'elcool form* 
20 au cours de la polycondensation, d'abord a pression ordinaire puis sous press!.'.. 
r£duite. 

Les reactions ont lieu sous un courant d 'azote pour eviter les colo- 
rations trop importantes et faciliter 1 •elimination des substance* volatllea. 

En effectuant la reaction on utilise de preference une quantity d'a- 
25 cide dicarboxylique et d'amines en proportions equimoieculaires par rappott a;i> 
groupements amines primaires des poly-alcoyiene-polyamines. 

Selon un mode de preparation preferd on effectue la polycondensation 
£ de la poiyalcoylene-polyamlne choisie de preference parmi la diethylfene tria- 
mine, la triethylene tetramine, la dipropylene triamine et leurs melanges, 
30 soit (i) sur un diacide carboxylique de preference l'acide adipique ou son «stor 
dlmethylique, soit (ii) sur le produit intermediate d'addition d'une molecule 
d'ethyUnediamine et de deux molecules d'ester methylique d'un acide £thyl£ni- 
quement non sature tel que l'acrylate, le methacrylate ou 1'itnconetc de 
methyle. 

35 Les reactions d'addition de 1 ' ethy lenediamine sur lea ostors lnaauirfp 

sont reallsees par melange des reactifs entre 5" et 80"C, et les reaction* dc 
polycondensation par chauffage pendant 30 a 60 minuteo a rellux, put* avee 
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elimination de I'alcool mtfthyilque k 120-l50 c C, u de l'eau h HO-175«c, d'a- 
bord ft preaaion ordinaire puis a ua un vide partlel de 15 mm de mercure. 

Lea polyamino-polyamidea (A) ainai obtenuea ont une viacoalte dans 
l'eau & 107. at a 25 8 C inferleure h 3 centipoiaea. 

La conatitutlon des polyamino-polyamidea prefer*. (A) peut «tre 
representee par la formule general. (I) 

-£0C - R - CO - z J (I) 

ou R r.pr.aente un radical bivalent qui derive de i'.cide utili.e ou du pro- 
duit d'.ddition de I'.cide avec i'.mine bi.-prim.ire ou bi.-Meond.ire. 

P.rmi lea aignific.tion. prefereea de R on peut citer lea auivante* 

- CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - C» 2 - 

- CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CHj - CH - 
™3 CH 3 

-CH-CH .CH 2 -CH- 

I / " CK 2 * CH 2 " » I 

CH 2 ' f X f - CH 2 



Cea r.dic.ux derivent reapectivement de I'.cide tdrephtalique , de 
I'.cide .dipique, du oroduit d'.ddition de 1 'ethylenedi.mine .ur le. acidea 
acrylique, methacrylique et itaconique ou leura eatera. 
Z repr«aente : 

1) dana lea proportion, de 60 a 100 molea % t le radical 



NH 



(<CH 2 ) x - NH ^ 



(II) 



ou x - 2 et n - 2 ou 3 ou bien 
x - 3 et n - 2 

ce radical deriv.nt de 1. diethylene tri.mine, de I. triethylene tetr.mine ou 
de 1. dipropylene tri.mine ; 

2) dens lea proportion de 0 a 40 mole 7. le radical (II) ci-deaaua, 
dana lequel x - 2 et n - 1 et j|ui_d<<rive de 1'ethylenediamine, u le r.dical 

,N- derivent de 1. pipdra.lne ; 
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3) dans lcs proportions de 0 a 20 moles le radical 

- NH - (CH 0 ), - NH • ddrivant de l'hexamethy lonediamine . 
2 6 

Le9 polyamino-polyamides ainsi obtenus sont ensuite rdticul6s par 
additi n d'un agent r£ticulant. On utilise comme agent rdticuJant un compost 
bif nctionnel choisi parmi (a) les 6pihalohydr ines , par exemple 1 1 *pichlorhydr i - 
ne ; (b) les die>oxydes par exemple le diglycidyUther, le N,N'-bis Spoxy 
propyl pip^razine ; (c) les dianhydrides , par exemple le dianhydride de l'aci- 
de butane te*tracarboxylique , le dianhydride de decide pyromellitiq ue ; (d) les 
d£riv£s bis insatur£s, par exemple la divinylsulf one , le m^thylfcne bis acrylami- 
de. 

Un agent r£ticulant d 'utilisation avantageuse est 1 '^pichlorhydrine . 
D'autres agents r^ticulants pr£f£r£s sont la divinylsulf one , le mSthylfcne bis 
acrylamide, le diglycidyiether et la N,N'-bis 6poxy propyl pip£razine. 

Ces agents rdticulants donnent naissance respectlvement aux radicaux 

suivants : 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - 

8 

- CH 2 - CH 2 - S - CH 0 - CH 0 - 

- CH 2 - CH 2 - CONH 

- CH 2 - CHOH - CH 2 

- CH 2 - CHOH - CH 2 

Les reactions de reticulation sont r6alis£es entre 20°C et 90 C C, ^ 
partir de solutions aqueuses de 20 a 307. de polyamino-polyamide auxquelles on 
ajoute I'agent r^ticulant par trfcs petites fractions jusqu'a obtenir un accrois- 
sement important de la viscosity mais sans toutefois atteindre le gel qui ne 
se solublllserait plus dans l'eau. La concentration est alors rapidement ajus- 
t6e a 107. par addition d'eau et le milieu r£actionnel £ventuellcment refroidi. 

Selon une caractSr ist ique essentielle dc 1' invention, on cmploie pour 
la reticulation des poiymfcres poly amino • poly amides dc 0,02'j ?i O.'j" moled'agent r£tiiMi- 
lant par groupement amine de polyamino-polyamide. Une cattfgorle Lnllrcssante cV 
ces polymfcrea re*ticuUs eat obtenue en utilisant de 0,025 a moin* de 0,2 
mole d'agent r^ticulant par groupement amine du poiyamino-pol yomi dc . Une aulu 
cate*gorie avantageuse de polymferes retlcuUa est obtenue en utilisant de 0,0?> 
a moins de 0,1 mole d'agent r£ticulant par groupement amine du polyamino- 
polyamide. 

Les proportions de r^ticulant a utlilscr, qui varient selon la nature 



CH 2 - NHCO - CH 2 - CH 2 - 



0 - CH 2 - CHOH - CH 2 



<Z> - 



CH 2 - CHOH - CH 2 
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du poly.mlno.polyan.ide et du reticulant, peuvent etre determine*, f.cilement 
en ajoutant 1 'agent reticulant de.ire a one a l utl n aqueu . e du polytffllno . poly . 
amide jusqu'a ce que la viscosite d'une aolution a 107. aoit, a 25'C, c mpri.e 
entre 3 centipolaea et 1'etat de gel tout en conaerv.nt une aolubilite parf.ite 
dans l'eau. 

Le depassement des proportions de reticulant ci-deasus indlquee. 
entratne la formation d'un gel non diluable a l'eau, par auite d'une reticu- 
lation trop importante. En augmentant encore 1. quantite de reticulant on 
obtlent a nouv.-u de. polymere. qui sont solubl,.. dan. l'eau ma is pre.entent 
un caractere evolutif en fonction du temp, et de la temperature. Ce caractere 
evolutif e.t du a la pre.ence dana le polymere reticule de aub.titu.nt. re.c- 
tif. vie-a-vi. de groupement. nucleophilea. Qu.nd on utilia. comma agent reti- 
culant l'epichlorhydrine en de. quantite. prochea dea proportion, .toechiome- 
triquea, le. aubatituant. reactifa aont con.titue. princi pa lament par dea 
cyclea az«tidinium 

© 

H 2 C . / CH 2 
^CH' 
I 

OH 

Le. polymere. reticule, obtenus a partir de polyamino-polyamides 
connu. dan. la technique et utill.d. d.n. da. composition, pour la. ch.v.ux 
renferment de. groupement. reactifa et de ce fait ae conaervent mal. 

Lea polymere. reticule, .elon 1. present, invention .e con.ervent 
blen et aont compatible, avec le. tensio-actif s anioniquea tout en ...urant 
un bon demel.ge dea cheveux humldea. Cette compatibility avec lee ten.io- 
actif. anioniquea peut encore etre amelioree par alcoylation de. groupement. 
amine, .econd.ire. de. poiy.mino-.mides reticules. L 'alcoylation augmente 1. 
solubilite dan. 1 'e.u de. poly.mino-amldes reticule,, en pre.ence d. ten.io- 
actlfs anlonlque*. 

On peut utlli.er comme agent aicoylant : 

1) un^poxyde, par exemple le glycidol , 1'oxyde d'ethylene, 1'oxyde de propyl- 

2) un compo.e a double li.l.on ethyldnlque, par example 1 'acryl.mlde , I'.clde 
acryllque , 

)) 1'aclde chlorarrt |q U e 

u, u,v „»ane sultone. par exemple 1. propane sultone ou 1. butane .ultone.' 

I 'alcoylation de, pel y.mlco -amid , reticule, e.t re.ll.ee en solution 
' * " * »0 a 307., * un t raF er.tur. compri.e e.ure 10 

-% , u«a„x d'alcovlatlon pat rapport a la ba.icitd total* c'e.t-a-dlre 1 



7 



2252840 



nombre de moles d'agent alcoylant fix£ par rapport au nombre t tal de gr upe- 
ments amtnc varie de 0 h 807.. L'indice de basicit* du polymfere exprim* en meq/g 
Indique le nombre total de millfcquivalents d'azote basique par gramme. 

Lea polymfcres r6ticul£s selor 1' Invention peuvent €tre utilises dans 
difftrentes compositions cosmetiques p ur cheveux, pour le traitement des 
cheveux normaOx et plus particuliferement des cheveux sensibiiis6s. lis peuvent 
aussi fitre utilises & des concentrations de 0,1 h 57., de preference de 0,2 * 
2,57. et avantageusement de 0,3 & 1,37. dans des compositions cosmetiques pour 
cheveux et plus particulierement dans des compositions de shampooing, tel 
que shampooing anionique, cationique, non-ionique, amphotfere ou witter ionique , 
de shampooing colorant, de teinture, de gel coiffant, de lotion coif f ante, de 
lotion pour "brushing", de lotion de mise en plis, de lotion rlncle (rinse), de 
lotion renforsatrice de mise en plis non rincee, dans des compositions restruc- 
turantes, dans des compositions cosmetiques plus specif iques telles que les 
compositions antipelliculaires , antiseborrheiques. 

On entend par lotion rincee, une lotion qu f on applique aprfcs le 
shampooing pour obtenir un effet de "conditionnement des cheveux" et que 1 1 n 
rince aprfes un temps de pause. 

On entend par "lotion pour brushing" ou lotion de mise en forme, 
une lotion appliquee aprfes le shampooing et qui favorise la mise en forme de 
la chevelure, cette mise en forme etant effectuee sur cheveux mouilUa h 1 'ai- 
de d'une brosse, pendant le sechage des cheveux & l'aide d'un slchoir & main. 
Cette technique convient pour les cheveux relativement courts. 

On entend par lotion renforgatrice de mise en plis non rincee, une 
lotion appliquee aprfcs shampooing et avant la mise en plia, qui n'est pas 
rincee et qui facillte la mise en plis et ameiiore sa forme et sa durSe. 

On entend par lotion restructurante une lotion qui contient des 
produits renforfant la chaine keratiniquc des cheveux. A cette classe de 
produita appartiennent les derives methyioies tels que ceux decrits dans lea 
brevets fran^ais N* 1.527.085 et 1.519.979 de la demanderesse. 

Ces agents restructurants sont en general utilises en combinaison 
avec des composts cationiques qui facilitent le demfilage des cheveux & i'etat 
humlde mals presentent 1 1 inconvenient de donner aux cheveux un aspect poisseux 
k l'etat sec. 

Les compositions coimetiques pour cheveux contenant un poiymfer* 
reticule selon 1 1 invention peuvent avoir un pH compris entre 2 et 11 et de 
preference entre 3 et 8. 

EUes peuvent se presenter sous les dlverses f rmes habltuelles ,c 'est 
*-dlr« : solutions aqueuses ou hydroaicooiiques t gels, crimes, dispersions 
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ou a us f rme d'alroaols. 

El lea pcuvent contenlr en plua du polymere rdticuid toua lea compo- 
aanta utilises dana loa compoaitl na pour cheveux, notomment dea agenta de 
surface anlonlquea, cationiques, amphotfcrea, zwitterionlques ou non-ioniques , 
5 synergistes, atabiliaanta , tpaiaaiasanta , tmulsionnants , adoucissants , agenta 
de conservation, colorants, perfums, etc. Ces compositions peuvent tgalement 
comporter d'autres r£sines cosme'tiques , en particulier non-ioniques, cationi- 
ques ou anloniques. 

L'association dea conditionneura de la prgsente invention avec lea 
10 agenta de surface non-ioniques fournit des ahampooinga particulierement int6- 
reaaanta notamment pour le d^rafilage plua facile dea cheveux. 

Parmi lea polymerea ou r6ainea coamStiquea pre'fe'rSa pouvant fitre 
utiliela en combinaison avec les polymerea r£ticul£a on peut citer lea 
copolymeres acide crotonique 10%-ace"tate de vinyle 907. d'un poids moUculaire 
de 10.000 & 70.000, le copolymere vinylpyrrolidone (VP)-acttate de vinyle (AV) 
ayant un poida moUculaire de 30.000 & 360.000, le rapport VP:AV e*tant compris 
entre 30:70 et 70:30, lea copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternairea 
ayant un poids moUculaire de l'ordre de 1.000.000, tel par exemple que le 
polymere vendu sous la marque "GAFQUAT 755" par G A F Corporation, lea polymfr- 
20 res catlonlquea resultant de la condensation de la piplrazine ou de ses d£ri- 
v£a (1) aui des composes bifonct ionnels tels que des dihalog€nures d'alcoyles 
ou d'alcoyl-arylea , des bis-e>oxydes , des tpihalohydrines , des d£riv£s bis 
insaturls et/ou (2) sur une amine primaire dont les deux atomea d'hydrogene 
peuvent fitre s<:bbtitu6s et qui se coraporte comme un compose* bifonctionnel ; 
25 (3) a la foia sur une 6pihalohydrine et sur une amine hydroxy Ue telle que la 

dlglycolamine , la 2 -amino 2 -methyl 1 , 3-propanediol ou sur un amino acide tel que 
^ le giycocolle. 

Parmi les agenta de surface pouvant €tre utilises en combinaison avec 
lea polymerea r£ticuUa on peut citer (a) lea agenta de aurface anioniques 
30 tela que les aela alcalina ou cfaicanolaminea dea alcanes sulfonates, alcoyl 

aulfatea et alcoyUther aulfates et leura produits de condensation avec l'oxydc 
d'tthylene par exemple le lauryi et le myristyl Ither sulfate de sodium ou de 
trllthanolamlne, le semi-ester sulfosuccinate disodlque d'alcanolamidea, 
(b) les agenta de aurface non-ioniques tels que (1) les produits de condenaa- 
35 tion d'un monoalcool, d'un a-dlol ou d'un alkylphlnol avec le glycidol par 

exemple les compoafa de formule R-CH0H-CH~-0-/~CH.-CT0H-CH, > -07 H dana laquelle 

l - £ i - n 

R dftlgne un radical allphatique, cycloal iphatique ou aryiallphatlque ayant de 

7 a 21 atomes de carbone t leura melanges, les chatnea at iphat Iques pouvant 

comporter des groupementa £ther, thlodther et hydroxymlthylcne et i^n^lO ; 

UO (11) les composts de formule RO /CJLO (CII.OH)? H 

- 2 3 2 - n 
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dans laquellc R design, un radical aHyle, alkenyle. ou alkylaryle et n 1.0 , 

(c) lea agent, de surface cationiqucs tola que (I) le chlorure de dimethyl 
hydroxymethyl cetyl ammonium ou (11) le br mure de tetradecyl tr Imcthylemmenlnm.. 

(d) le. agents de surface amph teres tels que les derives carboxyliques de 
l'imidatole. 

Le. compositions cosmettques pour cheveux selon 1 'invention devant 
etre appllqueee sur les cheveux senslbilises renferment avantageusement un 
electrolyte. La presence de 1 'electrolyte dans 1- composition reduit ou suppri- 
me la tendance qu'ont les cheveux senslbilises a fixer durablem,nt les pel,- 
me rea On utilise comme electrolytes des sels slcalins ou alcalino-tervtux d 
cldes mlneraux ou organlques, solubles dans I'eau et de preference le. chloru- 
res et acetates de sodium, de potassium, d'ammonium et de calcium. La quantlte 
d'electrolyte n'est pas critique. Elle est de preference comprise entre 0,01 a 
5% et avantageusement de 0,4 a 3% du polds total de la composition. Le rapport 
aectrolyte:polymere est compris entre 0:1 et 1,5:1. 

Les polymeres polyamino-amidea (I) reticules avec les agents reticu- 
lars cl-dessus indlques et alcoylea avec un agent alcoylant cholal parmi 
l'acrylamlde et le glycidol sont des composes nouveaux. 

Lors de 1 'alcoylatlon d'un polymere polyamlno-amlde reticule avec 
l-acryl-mlde de formule ayCH-CON^ ce d.rnler se condens. sur les groupemenU 
amine primalre et/ou secondaire en donnant des chalnes de formule 

-N-CH 2 -CH 2 -CONH 2 ; 
le glycldol dans les memes conditions conduit a des chalnes de formule 

-N-CH 2 -CHOH-CH 2 OH. 
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EXEM7LE 1 

Polycondonsatlon de 1'aclde adlpique et de la diethyl tria,nlne. 

La constituti n du polymere obtenu peut etre caracteriaee par le 



motif suivant 



A 619 g (6 »!.,) d. dwthyl.n, ttl .«l„., „„ <J<>ute> „„, , gle . tl01 , 

c.« ££ . ,„. ult . u r4 . etlTOntl , U5 . 15o . Ci ttmp#r<tute s PJ^ o 

u. pr... lM1 rdd u U. < 15 « d. M> „„ d . nt t „.„„. u ^ ; ' 

fage augmente progreaaivement juaqu'a 170 e C. 

r.froldi...„„ t , forme dw r4llM ^ <t P 

r.r.nr. d. =. ul . u r « ,. , olublUM „ BpUt .„ ne din> i1mo 

EXEMPLE la 

Reticulation du polype obtenu selon l^ple X avec 

A 200 g de realne, obtenue selon le procede decrlt dan, Pexemple I 

" ' 16 ^ an8e ^ 9 °' C ' - -Joute par trea petitea fr.ctiona 

n ion'd ' ^ 5 ' 10 mlnUte9> 8 d '^ chl ~n. Juaqu'a 1-ob- 

tentlon d'une vlacoelte auperleure a 50 centlpolaea a 65«C 

d'ext U ' 0lUtl0n e " 8l0r ' ' llUee lmmWl " e -nt a one' eventration de 10% 
d extrait aec par addition de 1098 g d'eau. 

L. vlacoalte apparent* meaur** .pre. 24 heurea et a 25»C eat de 31 
centlpolaea au gradient de vlteaae de 26,3 aec" 1 

La auantite de retlculant utlllsee eat de H moles d .epichlorhydrine 
pour 100 groupements d'amine. • 

EXEMPLZ lb 

MC1-U.U. du poly^r. „„„„„ , elM VnmfU x <vec u Mj <cty _ 



A 70 g de rd.ln. p t<|> . r<e ,« lon „ ^ , 

« l..o„. d.„. 280 g <■..„ «, .jour.., » u «. p<r . ture ->lm „ 
r.tlo„. 7 g d« rt th,U„. M< .cryl.-ide. p u l. „„ ch . u „« „ . 
Apr.. , h«„r. d, c.u«.„ o„ „ b « tv , un . cetols „„ ent lmport .„ t de u vUcm ; 

t*. U ..t .lor. dllod , w d.«,r.lt .ec p.r .ddltl M . d. 413 , 

0„ *,!.„, „„. , olutl0 „ u ^ ld , . y . M one vl>eoslt< ■ 
c.n tpol..., „ sur d« .„,.. 24 „.„„, , 25 „ c <t >oui on tr>diMt ^ ^ 
26,3 sec 
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La quantlt* d* icticulant utllisde est de 12.1 moles de m6thyltne 
bis acrylamlde par 100 groupements amine du polyamlno polyamldo. 

EXENPIJ-.Ic 

Reticulation du polymtre obtenu selon l'exemple I avec la N ,N ' -bis epoxy 

propyl plodraslne. 

A 20 g de polymere prepare stlon le ptocede decrlt dans l'exemple I 
et disaoue dana 80 g d'eau, on ajoute, ft temperature ordinaire et sous agitation, 
1,50 g de y.N'-bls-epoxy propyl plperaxine, puis on chauffe le melange a 70-80'C. 
Aprea 15 mlnutea de chauffage on obtlent un gel qu'on dllue lmm*dlatement a 
107. d'cxtralt eec par addition da 113,5 g d'eau, 

On obtlent une solution limplde ayant un* vlseoslte de 32 centlpoi- 
ses mesutee eprea 24 heures a 25"C et sous un gradient de vltesse de 26,3 
sec." 1 . La quantlte de retlculant utlllaee est de 7,3 moles de N.N'-bls- 
epoxy propyl plperazlne pour 100 groupemente amine du polyamlno -polyamlde. 

EXEMP1Z Id 

Reticulation du polymfere obtenu selon l'exemple I par la dlvlnyl aulfone. 

A 20 g de polymere prepare selon l'exemple I et dlssous dant 80 g 
d'eau on ajoute, goutte a gcutte, a temperature amblante, Jusqu'a obtenlr un 
debut de gellflcatlon, 1,7 g de dlvlnyl sulfone. On dllue alors rapldement 

avec 100 ml d'eau. 

La viscoslte apparente d'une solution & 10%, mesur*e aprfes 24 heures, 
h 25*C et au gradient de viteese de 26,3 sec." 1 est de 27 centlpolses. 

La quantlte de retlculant utllis6e est de 13,9 moles de dlvlnyl 
sulfone pour 100 groupements amine du polyamlno-polyamlde. 

EXEMPI2 II 

Polycondensatlon de l'aclde adlplque et du melange diethylen* trlamlne-plpera- 
sine. 

La constitution du polymfere prepare peut fitre representee par les 
deux motifs cl-apr*a rlpartls statlstlquement dens les proportions de 2:1. 
-/"OC - (CH 2 ) 4 - CONH - (CH 2 - CHj - NH) 2 _? 
• et 

- [oC - (CH 2 ) 4 - CO-/ yN ^- 

Le melange de 438 g (3 moles) d'aclde adlplque et de 86 g (1 mole) 
de plperazlne est chsuffe, Svus agitation, et en atmosphere d'ezote pendant 
2 heures h 120-135 V C. On ajoute ensuite, a cette temperature et en l'espece 
de 90 minutes, 206 g (2 moles) de diethyUne triamlne. On dlstllle l'eau 
f rmee pendant 1 heure A 140-170'C a presslon rdlnalre, puis I heure & 170- 

175°C sous 15 mm de Hg. 

Le prodult alnsl obtenu se pr6eente sous la forme d'une r*slne 
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dure, cassante, transparente et de couleur jaune-vert. 

EX EMPLI Ha 

Reticulation du polymcre obtenu selon l'exemple II avec de I 'epichlorhydrine. 

A 200 g de resine, obtenue aelon l'exemple II et dlssoute dans 800 g 
d'eau, on ajoute, sou. agitation, 9 g d 'epichlorhydrine a temperature ordinai- 
re. On chauffe ensuite le melange a 90'C et on ajoute encore 1,1 g d'eplchlo- 
rhydrine par petites fi actions a 5 o u 10 minutea d • lntervalle , jusqu'a 
obtenir une viscosity de 50 centipoites. 

La solution est alors rapidement diluee avec 1091 g d'eau pour 
obtenir une concentration de 107.. 

La solution ainsi obtenue eat limpide et sa viacosite, mesuree 
apres 24 heures 4 25'C, et au gradient de viteaae de 26,3 sec -1 eat de 52 
centlpolaea. 

La quantite de reticulant utilieee eat de 13,2 moles d' epichlorhydri- 
ne pour 100 groupetnents amine du polyamino-polyamlde. 

EXEMPLE III 

Polycondensation de l'.clde adiplque et de la triethylene tetramine. 

La constitution du polymere prepare dans cet exemple peut Cere 
representee par le motif : 

•£ OC - (CH ; ; 4 - CONH - (CH 2 - CHj - NH) 3 J 

A 292 g ( 2 moles) de triethylene tetramine, on ajoute, soua 
atmosphere d'azote, en l'espace de 20 minutea, 292 g (? moles) d'acide adipl- 
que, par petitea fractiona et sous agitation. On chauffe enauite le melange 
-u reflux total a 145 «C pendant 1 heure. On elimine 1'eau formee par distil- 
lation a la pression ordinaire pendant 3 heures -t sous pression reduite de 
15 mm de mercure pendant 1 heure en Levant progresaivement la temperature 
Juaqu'a 170-175*C. 

On obtient ainsi une resine transparente de couleur Jaune.dont une solu 
tion a 10X presence une viacosite, a 25"C, inferieure a 2 centipoisea. 

EXEMPLE Ilia 

R«tlculation du polymere obtenu aelon l'exemple III avec 1 • epichlorhydrine. 

A 200 g de solution aqueuse a 207. de polymere obtenu solvent le 
precede decrit dans l'exemple III, on ajoute, rapidement et sous agitation, 
1,8 g d 'epichlorhydrine et on chauffe le melange a 90-95«C pendant 30 minutea. 
On ajoute ensuite, a la meme temperature, tres lentement, 0,4 g d 'epichlorhy- 
drine jusqu'a l'obtention d'une viacosite auperieure a 50 centlpolaes, mesuree 
a 65*C. 

La soluti n est alors diluee immedlatement a une concentration de 
10* d'extr.it sec. par addition de 220 g d'eau. La solution obtenue est limpide. 
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Sa viscosity a 2.^C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 24 centi- 
poi ses . 

La quantity totale d 1 epichlorhydrine ajoutee est de 0,0242 mole, 
ce qui correspond a 7,8 moles de rfiticulant p ur 100 groupements amine du 
polyamino-polyamide. 

EXEMPLE Hlb 

Peculation du polymere obtenu selon l'exraple III avec le methylene -bis - 
acvylaraide. 

A 100 g de solution aqueuse a 20% de polymere, obtenu suivant le 
procede decrit dans l'exemple III, on ajoute 0,8 g de methylene-bis-acrylaraide, 
puis on chauffe le melange a 70-80°C pendant 25 minutes. On obtient alors un 
gel mou que Ton dilue imroediatement a une concentration de 10% d'extrait sec, 
par addition de 108 g d'eau. La solution obtenue est limpide, Sa viscosity, 
mesur^e apres 24 heures a 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" est de 
43 centipoises. 

La quant ite* de methylene-bis-acrylamide ajoutee equivaut a 3,4 moles 
de reticulant pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPI£ IV 

Polycondensation du produit de reaction de 2 moles d'itaconate de methyle et 
de 1 mole d'Sthylfenediamine avec la diethylene triamine. 

La constitution du polymere prepare dans cet exemple peut fitre re- 
present* par le motif : 



f OC - CH - CH^ yO\ 2 - CH - CONH - (CRj-CHj-HH^H- 




Premier stade 

A 620 g (3,9 moles) d'itaconate de methyle, on ajoute, en I'espace 
d'une heure, sous agitation et en atmosphere d'azote, 118 g (1,95 mole) 
d'ethylene diamine en maintenant la temperature a 30"C. 

\pres une nuit, a la temperature ambiante, on chauffe a 80°C, pour 
eiiminer le methanol, d'abord a pression ordinaire, puis sous pression teduite 
de 15 mm de Hg. On note alors 1' apparition d'un pr£cipite\ On reprend le 
melange reactionnel avec 500 ml de benzene et on distille I'szeotrope methanol - 
benzene. 

On concentre et on reprend le residu avec de Tacetone. On obtient 
ainsi, avec un rendement de 82% le N ,N ' -ethylene -bis -/^i-carboxylate de methyle 
2- pyrrolid ne s us forme de poudre blanche ayant un p int de fusion de 141- 
142°C et un indice de saponification de 6,35 milli equivalent/gramme. 
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Deuxifeme stade 

A 198 g (0,63 mole) de dlester ainsi obtenu, on ajoute, a temperature , 
amblante, 65,5 g (0,63 mole) de Methylene triamlne et on dlstllle le methanol 
forme par chauffage a 120-130'C, d'abord a preaslon ordinaire pendant 90 «inu- 
5 tear puia sous presslon reduite de 15 mm de Hg pendant 30 minutes. 

On obtient ainsl une resine transparente , dure et cassante de 
couleur jaune-vert, parfaitement soluble dans l'eau. 

EXEMPLE IVa 

Reticulation du polymere obtenu selon l'exemple IV avec de 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de resine dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agita- 
tion, 13 g d 'epichlorhydrine a la temperature amblante. On chauffe le melange 
a 90°C et on ajoute encore, par petltes fractions, a 5 ou 10 minutes d' inter- 
vene, 2 g d' epichlorhydrine, jusqu'a l'obtention d'un debut de g«lif ication. 
On dllue alors rapidement avec 1135 g d'eau froide pour ramener la solution ' 
15 a 107. d'extrait sec. 

On obtient ainsi une solution limpide, dont la viscosite, mesuree 
apres 24 heures h 25»C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 49 cen- 
tlpolses . 

La quantite d'epichlorhydrine utilisee correspond a .22 moles pour 
20 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE IVb 

Reticulation du polymfere obtenu selon l'exemple IV avec le methylene-bis- 
acrylamlde. 

A 50 g de polymere obtenu dans l'exemple IV et dissous dans 200 g 
d'eau, on ajoute, a la temperature amblante et sous agitation, 1,5 g de 
methylene-bis-acrylamide, puis on chauffe le melange a 85-90'C. On ajoute en- 
sulte, progressivement le reticular jusqu'a obtenir une viscosite superieurt 
a 50 centipoises a 65°C. On ramene alors la concentration du melange a 10% 
d'extrait aec, par addition de 285 g d'eau. 

On obtient une solution limplde, ayant une viscosite de 54 centi- 
poises h 25 e C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 . 

La quantite de methylene-bis-acrylamide ajoutee est de 3,9 g et elle 
correspond a 16 moles pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE V 

Polycondensatlon d'un melange de 2 moles d'acrylate de methyle et de I mole 
d'^thylfrnedismlne avec la dUthylfene triamlne. 

La constitution d«. p lymcre prepsre dans cet exemple peut «tre 
repress nt* par le motif : 

-[ 0C-CH 2 -CH, -NH -CH 2 -CH 2 -NH -OI 2 -CH 2 -C0NH -( CH 2 -CH 2 -NlUy}- 
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A 240 g (4 moles) d'6thylencdlamine, on ajoute, en l'espsce de 2 
heures, ft une tempdrature comprise entre 10*C et 20*C, sous agitation et en , 
atmosphere d'arote, 689 g (8 moles) d'acrylate de methyl . Apres I heure 
d'egltatlon a la temperature amblante, n aj ote 413 g (4moles) de dletfhylene- 
5 trlamlne. On dlstllle enBulte le methanol forme par chauffage a 120-140»C pen- 
dant 2 heures ft Is presslon ordtnslre et pendant 2 heures sous une pression 

reduite de IS mm de Hg. 

On obtlent alnsl une reslne transnrente de couleur Jaune-orange, 
qui en solution ft 10% d'extralt sec, presente une vlecosltd Inflrleure ft 2 
10 centlpolaea. 

EXEMPLE Va 

Reticulation du polymfcre obtenu eelon l'exemple V avec 1 'eplchlorhydrlne. 

A 200 g de polymftre, obtenu sulvant le procfide de l'exemple V, 
dlssous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, ft temperature amblante, 
15 45 g d'eplchlorhydrlne. On chauffe progresslvement Jusqu'ft 90'C, puis on 
ajoute, par petltes fractions, ft 5 ou 10 minutes d'lntervalie, 11 g d'epl- 
chlorhydrlne jusqu'ft l'apparltlon d'un dfibut de gellflcatlon. On dllue alors 
rapldement la concentration ft 10% d'extralt aec, par addition de 1504 g 
d'eau frolde. 

20 On obtlent alnsl une solution limplde ayant une vlacoslte de 

25 centlpolses, mesuree apres 24 heures ft 25 e C et au gradient de vltesse de 
26,3 sec -1 . 

EXEMPLE VI 

Polycondensatlon d'un melange de 2 moles de methacrylate de methyle et de 
25 I mole d'^thylfene diamine avec la dldthylftne trlamlne. 

La constitution du polymftre pr6par6 dane cet exemple peut ttre 

representee par le motif : _ 
-[oC-j» - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CHj-CH-CONH^CHj-CHj-N^ 

CH CH - 



30 



A 180 g (3 moles) d'«thylftn« diamine, on ajoute, ft la temperature 
amblante, 600 g de methacrylate de methyle (6 moles). On abandonne le melange 
pendant 3 Jours, puis on chauffe ft 80*C pendant 3 heures. On ajoute ensulte 
309 r de diethylfcne trlamlne (3 moles) et on chauffe ft 120-12S*C pendant 
35 u heures ft Is p rosfll^ordlnslrs et pendant 90 minutes sous une pression 
reduite de 15 mm de Hg. Le polycondensat ainsi obtenu ee presente sous la 
forme d'une refine d couleur vert -bronze. 

EXEMPLE Via 

Reticulation du polymcre obtenu selon l'exemple VI avec le scthylene-bls- 
UO acrylamlde. 
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A 84,6 g de polymfere pr£par£ suivant le procidS dlcrit dans I'exem- 
ple VI et diaaous dans 338,4 g d'eau, on ajoute, k la temperature amblante at 
sous agltatl n, 27,3 g de mdthylfene-bis-crylamide. Le mllange eat ensulte 
chauffl k 85-90° C pendant 15 minutes. On obtlent alors un gel qui est dllut 
immldiatement k une concentration de 10% d'extrait sec, par addition de 669 g 
d'eau. On obtient une solution llmpide ayant, k 25°C et au gradient de vitesse 
de 26,3 sec , une viscositl de 53 centipolsea. 

La quantity de rltlculant ajoutl correspond k 21,4 moles pour 100 
groupements amine du polyamino-polyamide, 

EXEMPLE VII 

Alcoylatlon k la propane sultone du polymfere rltlcull selon l'exemple la ; 

A 3000 g de solution aqueuse k 10% de polyaminoamlde r£tlcul£ et pr£par£ selon 
l'exemple la et ayant un indice de basicit*. 0,45 meq/g (1 g de polym&re ren- 
ferme 0,45 . 10 ~ 3 groupement amines) , on ajoute sous agitation et atmos- 
phere d' azote, 113, 5g (0,93 mole) de propane sultone. On chauffe ensulte la masse 

rlacllonnelle k 60°C, pendant 4 heures. On dilue avec 1020 g d'eau pour ramen r 

la concentration k 107. d'extrait sec. La solution ainsl obtenue est de couleur 

jaune, et present e k 25 °C une viscositl de 12,6 cps. 

EXEMPLE VIII 

Alcoylatlon au chloracltate de soude du polymfere rltlcull selon l'exemple la : 
A 2000 g de solution obtenue selon l'exemple la, on ajoute sous agitation et k 
temperature amblante 70 g (0,6 mole) de chlora estate de soude, et on chauffe en- 
suite la masse r lactlonnelle k 90°C, pendant 10 heures. On ajoute ensulte 270 g 
d'eau pour ramener la concentration k 10% d'extrait sec. On obtient ainsl une 
solution llmpide, de couleur jaune pallle et dont la vlscoslti 1 25*C eat de 2icp 

EXEMPLE IX 

Alcoylatlon au Rlycldol du polymfere rltlcull selon l'exemple la : 
A 1000 g de solution k 10% de polymfete cationique prlparl selon l'exemple la on 
ajoute en deux heures, sous agitation et k temperature amblante, 27 g (0,36 mo- 
le) de glycidol. L'agitation est malntenue pendant 5 heures et on dilue ensulte 
avec 265 g d'eau pour ramener la concentration k 10% d'extrait sec. On obtient 
ainsl une solution llmpide, Itgferement colorle, et dont la vlscoslti mesurle k 
25 # C, est de 13,8 cps. 

EXEMPLE X 

Alcoylatlon k l'acrylamlde du polymferc rltlcull selon l'exemple la : 
A 1000 g de solution aqueuse k 10% de polyamino amide prlparl suivant l'exemple 
la, on ajoute 1 temperature ambient*, en presence d'une trace de nitrite de 
sodium, 20 g (0,28 mole) d 'acrylamide . Le milieu rtactlonnel est ensulte chauffl 
10 heures, k 60*C. Par addition de 180 g d'eau, n obtient une s lutl n llmpide 
de p lymtre k 10% d matUre active et de vlscoslti Igale k 11,2 cps k 25 # C. 
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EX EMPLES D 1 APPLICATION 
EXEMPLE A 1 



Shampooing anionlque 

- Laurylsulfate de triethanolamine 15 g 

- Di6thanolamides d'acides gras de coprah 3 g 

- Polymere prepare* selon l'exemple la 1,5 g 

- Eau q.s.p 100 g 

pH = 7 



On applique environ 10 cm de cette solution sur une chevelure 
prgalablement mouilUe. On masse llgerement. On rince & l'eau et on effectue 
une deuxieme application. On masse gnergiquement pour obtenir une mousse 
abondante, on laisse pauser une minute pcur assurer la fixation du polymere 
sur les cheveux puis on rince. 

On constate une grande facility de demeiage des cheveux mouillSs 
(le peigne glisse facilement dans les cheveux), le cheveu est tres doux, 
souple, malleable, la mise en plis se monte avec une grande facility. Apres 
s^chage et lcrs du coif f age des cheveux sees, on constate dgalement une 



facility de devtilage, Les cheveux sont nerveux et disciplines. 

EXEMPLE A 2 

Shampooing anionlque 

- Semi-ester sul f csuccinate lisodique d 'alcanolamide modifie\ . 15 g 
(commercialism sous U marque "Monomare DHL 50" 

- LauryUther sulfate de sodium condense* avec 2, 2 moles 

d'oxyde d' ethylene 15 g 

- Polymere prepare* seicn i'exemple la 1 g 

- Eau q.s.p 100 g 

pH * 7,8 

EXEMPLE A 3 

Shampooing anionlque 

- LauryUther sulfate de sodium condense* avec ?,2 moles d'oxyde 
d^thylene 12 g 

- DUthanolamide* d'acides gras de coprah 4 g 

- Polymere selon l'excmple Va 1,3 g 

- Copolymeres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids noUculaire de l'ordre de 1.000.000, commercialise 

sous la marque "GAFQUAT 7 55" par General Aniline and Film Corp. 0,3 g 

- Eau q.s.p \oo K 

pH * 7,5 
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KX EMPLE A 4 

Shnmp^ing anioniqur 

- Mvri^tyl Gthrr sulfate de sodium condensd avec 2, 5 moles 

dVxyd'e d'tfthyUne 5 g 

- Lauryi 6th*r sulfate do sodium condensi avec 2,2 moles 

r , dVxyc** d 6thyiene 1 g 

Polymfrre s*ion L'cxraplc IVa 1 g 

- Eau q.s.p iOO g 

pH * 8 

EXEMPLE A 5 

10 Shampooing anirniqu* 

- Lauryl eulfate d* trigthanolamine 10 g 

- Monr6thanolamidp* d 'ar id*»s graA de coprah 1»5 8 

- llydtrly^at de ptoUin^s dtfrivfis du coliagfene k 80 7. de 
matltrts actives, commercialism sous la mat que "HYDROPO 220" 

par SIEPAN Chemicals 5 g 

15 - Polymcre selon 1'exempH Ila 2 g 

. Eau q.s.p 100 g 

pH » A 



L'acticn des shampooings A 2 & A 4 est similaire & celle du 
shampooing A 1. Le shampooing A 5 am£liore en outre I'ltat des cheveux abimfis 
20 «n donnant plus de resistance aux fibres eu plus de duretl aux cheveux. 



EXEMPLE A 6 

Shampooing ncn-ieniqu* 

R-OTOH-CH 2 -0-TCH 2 -CHOH.CH 2 -0^ 3 $ H 14 g 

R • melange de radlraux ncnyle dodScyle 
25 - Polymfere <elon l'exemple la 2,5 g 

- Acid* lacliqu* q.s.p..., pH « 5 

- Eau q.s.p ... . 100 g 

EXEMPLE A 7 

Shampooing ncn-lcniqu* 
30 R-CHOH CH 2 0-£p CH 2 -CHOH-CH 2 -0 j j H A ». .nonyU A .dodfecyAe 12 g 

- Chiorure d* dimethyl hydrcxy 'dthyl c6tyl ammonium 1,5 g 

- Pciymfcxe pr£par£ selcn l'exemple la 1,5 g 

- Copolymer** de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 0,2 g 
pcids moi6culair€ de l'r/rdr* de 1.000,000 commercialisms 

sous la marque "GAFQUAT 755" par GENERAL ANILIN and FILM Corp. 

35 - Acide lactique q.*.p. ... pH 3 

- Eau q.s.p 100 g 
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EXEMPLE A 8 

Shamp oing non-ionique 

R-CH0H-CH 2 -0 TCH -CHOH-CHj-O^- 3>5 H 5 g 

R « melange de radicaux nonyle & dodScyle 
5 - Chlorure de dimethyl hydroxydthyl c£tyl atnmonium 1 g 

- C 12 H 25 0 -/;CH r CH-0^ 4 H 5 g 

CH 2 0H 

- Polymfere de l'exemple Va 3 g 

- Acide lactique q.s.p pH 5 

10 - Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 9 

Shampooing non-lonique 

- Alccol laurique oxydthyUnd avec 12 moles d'oxyde d'dthylfene 7 g 

^ - DUthanolamlde laurique 3 g 

15 - Polymfcre suivant 1' example la 0,5 g 

- Polymfere auivant l'exenple Ila 0,8 g 

- Acide lactique q.s.p.... pH 4,5 

- Eau q.s.p 100 g 

. EXEMPLE A 10 

20 Shampooing non-ionique 

- Alcool laurique oxy6thyldn£ avec 12 moles d'oxyde d'lthylfene 6 g 

" C 12 H 25° " ^ CH 2 * ? " °h H 4 * 
CHjOH 

- Di£thanolamide laurique 1,5 g 

^5 - Polymfcre selon Texemple IV a 2 g 

^ - Acide lactique q.s.p. pH 3 

- Eau q.s.p 100 g 



Les shampoolngs non-ioniques des exemples A6 - A 10 s'appliquent 
comme lea shampoolngs anlonlques des exemples Al - A5. On constate une trie 
30 grande facility de dte^lage des cheveux moullUs et des cheveux sees. Le 

d&neiage est excellent et les cheveux conservent de la souplesse et une grande 
16gtret£. La chevelure a du volume et la mise en plis se monte facilement 

EXEMPLE A 11 

Renforqateur de mise en plis. 
35 On prepare la lotion sulvante : 

- Copolymfere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

P.M. (poids moUculaire) - 10.(100 2,5 g 

- Polymfere selon l'exemple la t 0,3 g 

- 2 -amino 2 -methyl propane Vi 3- dlol. q.s.p. pH 7 
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- Ethanol q.n.p, !>CT 

- Co1 rant v.* o.Ol g 

- P4r£um 0,2 g 

" Eau 100 ml 

EXEMPLE A 12 
Renforcateur de mlse en pits pour cheveux gras 
On prepare la lotion sulvante : 

- Polymere selon l'exemple la 0 3 

- Copolymere acetate de vinyl/aclde crotonique 90/10 

P.M. - 50.000 , - „ 

z »5 g 

- Copolymere polyvinylpyrrolidone/ac€tate de vlnyle 60/40 0 5 a 
ayant une viscosity de 3,3 cps (mesuree a 25°C en solution" ' 

4 5 7. dans 1' Ethanol) 

- 2 -amino 2 -methyl propane 1, 3 -diol q.s.p. pH 7 

- Ethanol . ..q.s.p. 50° 

- Colorant , - _ . 

0,0 1 g 

- Parfum _ „ 

0,2 g 

- S-carboxym6thylcyst£ine (antis£borrh6ique) 0f7 g 

- Eau q.s.p ,„ , 

^ r 100 ml 

Les lotions des exemples All et A12 s'appliquent sur cheveux 
mouilles et essores apres shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouilles une facility de dtaelage. Apres 
enroulage dels mise en plis, on constate que les cheveux sent plus nerveux, 
plus doux et legerement plus brillants. La tenue de la mise en plis est 
considerableraent prolonged, 

EXEMPLE A 13 
Lotion pour "brushing" (mise en forme) 

On prepare la lotion sulvante : 

- Polymere selon l'exemple la n - 

0,5 g 

- Ethanol q.s.p.... 50° 

- Colorant _ M 

0,01 g 

- ParfUB 0,2 g 

" EaU q - 8 - p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouilles et essores apres 
shsmpooing. On met en forme la chevelure a l'aide d'une brosse tout en 
sechant les cheveux a l'aide. d'un sechoir a main. 

On constate un tres bon passage de la brosse et une tenue prol ngee 
de la c iffure. On constate egalement que les cheveux s nt plus brillants et 
plus doux. 
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EXEMPLE A U 

Rinse (lotlcn rincte) pour cheveux fins et mous. 
On prepare la lotion 6ulvante : 

- Alcooi c£tyi/st6arylique 30/70 7. oxyithyUnl & 33 7. 

5 c ramercialisd sous la marque "Cire de Slpol AO" par S1NNOVA. . . l f 5 g 

- Chlorure de dimethyl diatdarylamraonium, commercialism sous 

la marque "ARQUAD" 2HT 75" par ARMOUR 1 } 5 g 

- R-CH0H-CH 2 -0- /CH 2 -CHOH-CHj-CH*- 35 H Ig 

R ■ melange de^nvnyle & dod^cyle 

- Polymfcre scion l'exemple Ha 2 g 

10 * Copolymer es de polyvinylpyrrolidone quaternalres ayant un 
polds moHculaire de i'ordre de 1.000.000 commercialisms 
sous la marque "GAFQUAT 755" par GENERAL ANIL IN and 

FILM Corp 0,5 g 

- Hydroxy^thylcellulose 0,9 g 

• Aclde mallique q.s.p. . . pH 8 

15 - Eau q.s.p , loo g 

On applique cette lotion sur cheveux mouilUs et essorSs aprfcs 
shampooing, on laisse pauser 5 minutes, puis on rince. 

On constate un trfes bon d&neiage des cheveux moulllgs. Aprfes mise 
en plis et sSchage, les cheveux sont nerveux, faciles & coiffer et brlllants. 
20 EXEMPLE A 15 

Lotion colffante 

On prepare la lotion suivante : 

- Polymfere selon l'exemple Va 0,5 g 

- Huile de silicone 0,1 g 

25 - Hydroxydthylcellulose 0,2 g 

- Ethanol , : a 50 mi 

- Parfum ■ 0 ,2 g 

- Ea « Q.«.P 100 ml 

Cette lotion pour hommes est appliquSe sur cheveux mouilUs. 
30 Les cheveux sont coiffds puis s6ch£s. On constate que les cheveux sont 
nerveux, lSgferement durcls et se maintiennent parfaitement en place. 

EXEMPLE A 16 

Gel colffant 

- Polymfere selon l'exemple la 1 g 

35 - HydrcxySthylcellulose ( 2 g 

- Huile de silicone 0,5 g 

- Ethanol 40 ml 

- Parfum 0,02 g 

- E *« q.s.p 100 g 

40 Une petite quantity de ce gel, appliqu^e sur des cheveux sees, 
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assure un bon maintien de la coiffure tout en communiquant du brtllant 
aux cheveux, 

EXEMPLE A 17 
Lotion structurante sans rinqage, 

- Dim6thylol dthylfene thiourge de formule : 

XH OH 
CH -H x 

) CS 0,5 g 

C V N N^ 

* N:h 2 oh 

- Polym&re selon I'exemple la 0,5 g 

- Acide phosphor ique q.s.p... pH 3 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux lav£s et essor£s aprfes 
shampooing et avant mise en plis. On constate qu'fc l'Stat mouill£ les 
cheveux se d&nfilent facilement et qu'ils ont un toucher soyeux. 

Apres mise en plis et sSchage, les cheveux sont brillants et 
nerveux, ils ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 18 

On obtient un rSsultat similaire en rempla$ant le polymfere pr6par£ 
selon I'exemple la par le polymfcre pr6par6 selon I'exemple Ha. 

EXEMPLE A 19 
Lotion structurante f appliqufie avec rinqage. 

- Ditndthylol dthyUne thlour^e de formule 

>CH OH 

CH,- IT 

i 2 > s i « 

tH - N 

* ^CH 2 0H 

- Polymfere selon l : exemple la 1 g 

- Acide phosphorlque q.s.p... pH 3 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur des cheveux moulllls et proprea. 
On lalsse pauter 10 minutes puis on rlnce. 

Les cheveux ont un toucher doux et se dtotlent facilement. 

Apr&s mise en plis et slchage, le peigne passe facilement dans 
1*8 cheveux qui sont brillants, nerveux et ont du volume, 

EXEMPLE A 20 

En reaplatant, dans la lotion cl-detsus, le polymfcre salon 
i'txtmple la par le pclymtie selon I'exemple Ha, on btient un rtsulcat 
Igaleaent bon. 



EXEMPLES A21 - A 22 

Lotion de mine en pits pour cheveux seneibilisfis. 
A 21 On prepare une solution aqueuse & 1 7. dc mature active du compos* 

prdpar* dans l'exemple Id, et 0,5 7. NaCl, ajust6e avec l'acide citrlque & pH 7. 

On applique sur cheveux d£color*s. On fait la mise en pile et l'on 

sfeche, 

Les cheveux sont durcis et nerveux ; le toucher est soyeux etile 
ddmCiage facile 

A 22 On prepare une solution aqueuse A 1 7. de matUre active du compos* 

pr£par£ dans l'exemple Ic, et 1,5 7. Nl^Cl, ajust6e ft pH 5 avec de l'acide lactique. 

On applique sur cheveux d6color6s. On fait la mise en plls et 
I'on sfeche. Les cheveux sont durcis, lis sont £lastiques et brillants, Le 
toucher est soyeux et le d£melage facile. 

EXEMPLE A 23 

Lotion traitante appliquSe avec rinqage. 

On applique sur cheveux mouilUs et propres 25 ml de la solution 

sulvante : 

- Polymfcre selon l'exemple lb l»5 g 

- Acide citrlque q.s.p. pH 5 

- Eau q.s.p 100 g 

On laisse pauser 5 minutes et Ton rince. Les cheveux ont un 
toucher doux et se ddmSlent facilement. On fait la mise en plis et l f on 
sfeche. Les cheveux sees se ddmeient facilement. lis sont brillants et 
nerveux 

EXEMPLE A 24 

On obtient le meme r^sultat en rempla^ant 1,5 g dc polymfere 
selon l'exemple lb par I g de polym&re selon l'exemple Ilia. 

EXEMPLE A 25 
Lotion structurante appliqu^e sans rinqage. 

- Dlm^thyioUthylfcne thlourle de formule 

XILOH 

CIL - 

I 2 x cs 

1 / 
CIL - N 

1 ^OLOII 0,6 g 

2 

- Polymfcre 6elon l'exemple III b 0,5 g 

- Acide phosphor ique q.s.p. pi! 3 

- Eau q.s.p 100 * 

On applique le melange sur ch v ux Uv6s et essorls avant d 
proc*der & la mise en plls. Les cheveux s d6»Cl nt facilement, 1 toucher 
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est soyeux. On fait la mise en pits et l'on sfcche. 

Les cheveux sont brillants, nerveux, Slastiques et r>nt du volume. 
Le toucher est soyeux, le ddmeiage facile. 

EXEMPLE A 26 

5 On obtient le mCme rSsultat si on remplace le polymfere selon 

l'exemple III b par le polyofcre selon l'exemple IV b. 

E XEMPLE A 27 
Lotion structurante appliqu£e avec rin^age 

- Dim6thylol£thylfcne thiourte de formule 

10 >CH OH 

CH 2 - *T L 

i > 

CH,- N 

^ OT 2 ° H 1.3 g 

\ - Polymfere selon l'exemple Via ! g 

15 - Acide chlorhydrique q.s.p. pH 3 

- Eau *- 8 -P 100 g 

On applique le melange sur cheveux lavds et essor6s. On laisse 
passer 10 minutes et l'on rince. Le dtaeiage e-t facile, les cheveux ont un 
toucher doux et soyeux. On fait la mise en pits et l'on sfeche sous casque. 

Les cheveux sees se dtoeient facilement ; ils sont brillants, 
nerveux, « ont du vobimfcj.. t >, 

EXEMPLE A 28 

Shampooing anionique. 

- Lauryl sulfate de monoSthanolaoune 10 g 

25 - MonoSthanolamid* d'acides gras de coprah 1,5 g 

- Polymfcre selon l'exemple Ic 1 g 

P - Acide lactique, q.s.p. pH 7,2 

- Eau 100 g 

EXEMPLE A 29 

30 Shampooing anionique. 

- LauryUther sulfate de sodium oxy*thyUn« avec 2,2 moles 

d'oxyde d'tthyUne [ 6 

- Uurylsulfate de trUthanolamine 6 g 

- DUthanoUmldetd'acldes gras de coprah 3 g 

35 - Polymfere selon l'exemple Ilia l f 5 g 

- Acide lactique q.s.p. pH 7,6 

• E * u * a -P 100 g 
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EXEMPLE A 30 

Shampooing anionlque, 

MGme composition quelle shampooing de I'exemple A 29, aauf que le 
polyrafcre selon I'exemple Ilia est remplacl par le polymfere selon I'exemple 
5 Illb. 

EXEMPLE A 31 

Shampooing anionique. 

- Myrlstyl dther sulfate de sodium, oxy£thyl6n£ avec 2,5 moles 
d'oxyde d'^thylfene 6 g 

10 - Lauryl <ther sulfate de mono 6 thanol amine, oxyithylfel avec 

2 moles d'oxyde d'Sthylfene 9 g 

- DUthanolamides d'acides gras de coprah 3,5 g 

- Hydrolysat de prolines ddrivles du collagfene, & 80 7. 
de matiferes actives, vendu sous la marquo "Hydropo 220" 

par STEPAN chemicals , 3 g 

15 - Polymfere selon I'exemple IV b 1 g 

- Acide lactique q.s.p. pH 7,5 ... 

• Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 32 

Shampooing anionlque. 
20 MCme composition que le shampooing de I'exemple A 31, sauf que 

le polymfere selon I'exemple IVb est remplacl par le polym&re selon I'exemple 
Via. 

L 'action des shampoolngs des exemples A 28 & A 30 est simllalre 
& celle du shampooing de I'exemple A 1. Les shampoolngs des exemples A 31 et 
25 A 32 amSliorent en outre l'6tat des cheveux abim£s en donnant plus de resis- 
tance aux fibres et plus de duretl aux cheveux. 

EXEMPLE A 33 

Shampooing non-lonlque. 

• c l2 H 25° • ^2 H 3° (CH 2 0H) ^n H 6 8 
^° n reprlsente une valeur statlstique moyenne d'envlron 4 

- Alcool laurique oxy£thyl6n£ avec 12 moles d'oxyde d'lthylfene . 6 g 

• D6riv6 carboxyllque de 1* imidazole de forwule 

OH 

I ^CH 2 -COONa 

35 ^11^23^ ^ 

I I ^CH,-CH,-0-CH,-COCNa U g 

- Polymfere selon I'exemple III b 1 g 

• Aclde lactique q.s.p. pH 5 

40 • Eau q.a.p 100 g 
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EXEMPLE A 34 

Mfime composition que le shampooing de l'exemple A 33, sauf que 
le pclytnfcre III b est remplac£ par le polym&re Ic. 

EXEMPLE A 35 

M6me composition que le shampooing A 33, sauf que le p lymfere 
III b est remplacg par le polymfcre Ilia. 

EXEMPLE A 36 

Shampooing non-ionique. 

- Alcool laurique oxy£thyUn6 avec 12 moles d'oxyde d»6thylfene ... lo g 

- Mono£thanolamidra d'acides gras de coprah l f 5 g 

- Oxyde de lauryl dimdthyLamine 3 g 

- Polymfcre selon l 1 exemple Via 0>5 g 

- Acide lactique q.s.p... pH 3,3 

- Eau q.s.p 100 g 

^ EXEMFLE A 37 

Mfime composition que le shampooing A 36, sauf que le polymfere 
selon l'exemple Via est remplac£ par le polymfcre selon l'exemple IVb. 

EXEMPLE A 38 

C 12 H 25°- ^2 H 3° < CH 2 0H) -?n H 5g 

20 n represente une valeur statistique moyenne d' environ 4. 

R-CH0H-CH 2 -0- /CH 2 -CHOH-CH 2 -0 J- H 10 g 

R ■ melange de radlcaux alkyls en C g-C^ 

n represente une valeur statistique moyenne d'environ 3,5. 

- Polymere selon 1 'exemple III b ^5 g 

25 - Acide lactique q.s.p. pH 5 

- E « u q-«.p 100 g 

EXEMPLE A 39 

Heme composition que le shampooing de 1 'exemple A 38, sauf que le 
polymere selon I 'exemple Illb est remplace 1 par le polymere selon 1 'exemple 
30 IVb. 

Laction des shampoolngs selon les exemples A 33 - A 39 est 
similaire & celle des champooings selon les exemples A 6 - A 10. 

EXEMPLE A 40 
Lotion structurante sans rincage 
35 - Dlmethylolethylene thiourea de formula 
XH,0H 

CH - 

I > 0,5 g 

CH - wT 

N CH 2 0H 

40 
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- Polymfcre pr6par6 selon l'exemple VII 0,6 g 

- Acide phosphorique q.s.p , .... pH 3 

- Eau q.s.p 100 cor 

On applique cette lotion sur cheveux lev£s et ess r£s aprfca 
5 shampooing et avaut mise en plis. On constate qu'fc l'dtat uouilll, lea 
cheveux se d£meient facilement et qu'ils ont un toucher soyeux. 

Aprfcs mise en plis et s£chage, lea cheveux aont brillants et 
nerveux, lis ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 41 

10 Lotion a u quintan! L le volu me dee cheveux senslblllsls appllqule avec rlnga^ 



Acetate de calcium 2 g 



- Polymfere pr£par£ selon l'exemple IX , 2 g 

- Acide phoaphorique q.s.p pH 8 

20 * Eau ^- 8 'P 100 cm 3 

On applique cette lotion sur dee cheveux mouilUs et propres. 

Les cheveux ont un toucher doux et se d£mfilent facilement. 
Aprfes mise en plis et s^chage, le peigne passe facilement dans 
25 lea cheveux qui sont brillanta, nerveux et ont du volume, 

EXEMPLE A 42 
Lotion structurante, appliquge avec rinqage 
0 - DimSthyloUthylfcne thlour^e de formule : 

^CH 2 0H 

30 CH 2 - 

I / S lg 

CH-N 

1 ^CH 2 0H 

- Polymfcre prlparg selon l'exemple VII 0,5 g 

- Polymfere pr£par£ aelon l'exemple VIII 0,4 g 

35 - Acide phoaphorique q.s.p pH 3 

- E *u q.«*P 100 cm 3 

On applique cette lotion eur des cheve?nc m uillds et pr pres. 
On lalaee pauser 10 minutes puis on ince. 

Lea cheveux ont un toucher d ux et se dtaeient facilement. 
4° Aprfes mise en plis et slchage, le peigne passe facilement dana 



28 



2252840 



les cheveux qui sont brlllanta .nervcux et ont du volume. 

EXEMPLE A A3 

Shampooing non ionique 

R-CHOH-CH 2 -0-/JCH 2 -CHOH-Oi 2 -07-— H I5g 

R - alkyl en C 9 a C l2 

- Polymere prepare 1 aelon l'exemple la 1>5 8 

- NaCl i g 

- Acide lactique q. s.p pH 3 

- Eau q.a.p 100 ml 

AppliquSe sur cheveux sensibiliags, ce shampooing dJaspect lim- 
pide procure une mousse abondantre et assez douce. 

Elle amdliare trfcs nettement le d£meiage des cheveux humides. 



Aprfes sgchage, les cheveux sont nerveux, i^ers et brillants. 
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EXEMP LE N * A V* 
Shampooing non-ionlque po ur chev^ux senslbilis£s 

R-CHOH-CH^C/CH^CHOH CH 2 -0 ?y ^ H 17 g 

R = alVy 1 *n C g a C 12 

Polymfcre pr6par£ selo:. l'exemple la 0,8 g 

Po lymfrr e comportant le mot if ~ 
^ZZ^* ' CH ?" CH 2 'CH 2 -CH 2 - 
pr^pare* par la condensation de la pip£razine et de la 
pip£razine bis-acrylamide (preparation d^crite dans le 
brevet luxembourgeois 64371 do la demanderesse). . . 3 g 

^H-(CH 2 -CH 2 -0) x -H 
C 18 H 3 ^ * 1,5 g 

^fr(ayCH 2 -0) y -H 
x + y - 5 

NH^Cl 1,2 g 

Acide lactique q.s.p..,. pH 3,5 

Eau q.s.p . 100 ml 

d 'aspect llmptde 

Applique* sui cheveur. sensibilis6s , ce shampooing /procure une mouS3e 
abondante et douce qui s'Slimine facilement au ringage. 

Les cheveux se d£m£lent sans difficulte et aprfcs s£chage possfcdent 
du gonflant et de la nervosity, tout en restant doux et doctles au coiffage. 

EXE MP IE N° A 45 
Shampooing non-ionlque p our cheveux senslbllls^s 

C 12 H 25°~- C 2 H 3° (CH 2 OH) . 7 4 H 17 * 

Polymere prepare" selon l'exemple IVa 1,8 g 

DUthanolamlde laurlque 3 g 

NaCl 0,8 g 

Aclde lactique q.s.p... pH 5 

Eau qs.p 100 ml 



d 'aspect llmplde 

Applique* su* cheveux sensibilisds , ce shampooing /procure une mousse 
abondante et agr£abl*» et perrret d'ameiiorer le d^mGlage des cheveux mouill6s. 

Aprfcs sSchage. les cheveux sont doux, brillants et tr&s nerveux en 
restant disciplines. 

EXEMPLE N c A 46 

Renforgateur de mlse en pi Is pour cheveux grao 

C polymere acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

Poids moUculaire 25.000 2,5 g 

C p lymere polyvinylpyrrc-1 idone/acState de vinyle 60/40 
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(viscositfi 3,3 centipoises , a 57* dans Tdthanol et h 25*C).... 0,5 g 

- Polymfcre pr<5par6 scion l'exemple VII 0,3 g 

* S • carboxymdt.hylcystdin* (agent antis6borrh6ique) . . , , 0,7 g 

- Tri^than lamine q.s.p. pH 8,6 

- Alcool Sthylique 10 ml 

* Eau q. a.p 100 ml 



On applique cette lotion sur cheveux mouill^s et essoins apres 

shampooing et avant enroulage de la mlse en pits, 

On constate sur cheveux mouillSs une facility de d^mfilage, 
Apres enroulage de la mlse en plis on constate que les cheveux 

sont plus nerveux, plus doux et l£gfcrement plus brlllants. La tenue de la 



mlse en plia est considerablement prolonged. 

EXEMPLE N° A 47 

R enforcateur de mlse en pits pour cheveux gras 

- Copolymfere acdtate de vtnyle/acide crotonique 90/10 

poids mol^culaire 70.000 2,5 g 

- Copolymere polyvmylpyrrolidone/ac^tate de vlnyle 60/40 
(viscosiU 4 cps a 5% dans l^thanol et k 25°C) . 0,5 g 

- Polymfere pre>ar6 selon l'exemple VII 0,3 g 

- Tr i£thanolamine q.s.p pH7 

. Alcool athylique 10 ml 

- Eou q. s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux moulllls et essords aprfes 

shampooing et avant enroulage de la mlse en plis. 



On constate sur cheveux mouill^s une facility de d6mfilage. 

Apres enroulage de la mlse en plis on constate que les cheveux sont 
plus nerveux, plus doux et le'gerement plus brlllants. La tenue de la mise en 
plis est considerablement prolonged. 

EXEMPLE A 48 

Renforgateur de mlse en plis pour cheveux Rras 

- Copolymfcre acetate de vinyle/eclde crotonique 90/10 

polds moleculaire 50.000 2,5 g 

- Copoiymfrre poiyvlny lpyrrolidone/ac^tate de vinyle 60/40 
'viscosite 3,5 cps (a 5\ dans Tithanol et a 25*C).. 0,5 g 
Polyn^re prepare seion l'exemple IX 0,3 g 

- Tr 1 (*\ hanolami ne c, *.p pH 7 

Alcotil tflhvitque 10 ml 

Fau q s.p 100 ml 

t»n applique irttc lotion *v cheveux mouilUs et easore*s apres 
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shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouille's une facility de demfilage. 
Apres nroulage de la mise en plis on constate que lea cheveux aont 
plus nerveux, plus doux et ltgfcrement plus brillants. La tenue de la mise en 
5 plis est considerablement prolonged. 

EXEMPLE N e A 49 
Renforcateur de mise en plis pour cheveux eras colored 

- Copolymere acdtste de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids moUculaire 50.000 2 >5 8 

neutralist St la tri£thanolamine . , n//n 

10 . Copolymere polyvinylpyrrolidone/acttate de vinyle 60/40 

(viscosity 3,7 cps h 5% dans l^thanol et h 25°C)... 0,5 g 

- Polymere prepare" selon l'exemple la 0,5 g 

- Chlorure de dimethyl hydroxymSthyl cStylammonium 0,1 g 

- NaCl 0,5 8 

- Acide chlorhydrique q.s p. pH 8 

- Alcool tthylique 50 ml 

.Eau q.s.p 100 ml 

On applique cetie lotion sur cheveux mouilUa et essor^s apres 

shampooing. On met en forme la chevelure h l'aide d'une brosse tout en 
20 s^chant les cheveux d l'aide d'un sSchoir & main. 

On constate un tres bon passage de la brosse et une tenue prolonged 
de la coiffure. On constate tgalement que les cheveux sont plus brillants 
et plus doux. 

EXEMPLE N" A 50 
25 Lotion structurante wans rlncage 

- Dlmtthylol Ethylene thiourea de forraule 
^| ^/CH 2 0H 



CH 2 -N 



^CS 0 t 5 g 

30 C V N v 

^CH 2 0H 

- Polymere pr6par4 selon l'exemple X °» 6 * 

- Aclde phosphor ique q.s.p. pH 3 

35 -Eau q.s.p ">° * l 

On aplllque cett* lotion sur cheveux laves et essores apres shampooing 

et avant mise en plis. 

Or, constate qu'A l'*tat moullU Us cheveux ae d*m*lent faciUment et 

qu'll* nnt un toucher *oveux. 
tn Apr.'-* nine en rli* c * ifchagc, les cheveux sont brillants ft nerveux, 
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lis nt du corps ct du volume et leur toucher eat doux. 

EXEMPLE N ft A 51 

Rinse (lotion rincdc) pour chcveux fins et mous 

- Huile de vaseline , - 

• ' » 5 8 

- Chlcrure de dimdthyl distSaryl ammonium i g 

. R.O./-C 2 H 3 0 (CH 2 0H)^H (R = alkyl C 16 a C^) 3 ,75 g 

' C 12 H 25° * f W (CH.OH)?, H 3|75 g 

- Polymfere pr^parS selon l'e.xemple IX 2 g 

- Copolym&res quaternaires de la polyvinylpyrrolidone 
10 ayant un poids moldculaire de I'ordre de l.OOO.OOO, 

commercialisms sous la marque "GAFQUAT 755" par 
General Aniline and Film Corporation 2,5 g 

- Acide citrique q.s.p. pH 3 

- Eau q - s -P 100 g 

5 On applique cette lotion sur cheveux mouillSo et essor£s apres 

shampooing, on laisse pauser 5 minuteo , puis on rince. 

On constate un trfcs bon dSmGlage des cheveux mouill*s. 
Aprils mise en pits et sdchage, les cheveux aont nerveux, faciles a 
coiffer et brillants. 

20 EXEMPLE N° A 52 

Shampooing anionique 

- Laurylsulfate de tri^tnanolamine a U0% de matifcre 

active # . 

30 g 

- DUthanolamides d'acldea gras de coprah 1,5 g 

5 - Polymfere pr^par* selon l'exemple la (100% de 

matifcre active) . 

1 g 

- Polymfcre compor tant le motif /Y-CH 2 -CHOH-CH 9 ? 0,5 g 

oCi Y d^signe "H^^N- °" -J*- 

u CH 2 -0-CH 2 OH 

ces deux groupements etant repartls statlstiquement. 

-Eaudl.tllUe q... p 100 g 

P« -7.5 

On applique environ 10 cm 3 de cette solution llmpide sur unc chevtlu 
b prcalablement moulllce. On masse Increment. On rince h 1 'eau et on elfectue 
une deuxlfcme application. On masse energlquement pour obtenlr une mousse abon- 
dante, on laisse pauser une minute pour assurer la fixation du polymJ-re sur le 
cheveux puis on rince. 

On constste une grsnde faclllte de demelag des cheveux moullles (le 
) pelgne paste fecllement dsns les cheveux), le cheveu est tres doux, souple. 
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mailable, In miflo en pltR no mnnte nver uit* p t inn<lr Incilin*. Apr?** '.^rhnj»i> *M 
lors du coUfngo dcs cheveux sets, on constfltc £ra lenient une facility dc 



dtfmfllngc. Los cheveux soni netveux at disciplines. 

KXKHP1F. N ' A 51 

Shampooing, cat lonl qu^ 

- Bromurc dc t6trad6cyllrim6lhylnmmonlum 7 P > [» 

- Alcool laurique polyoxy6thyl6nd ovee 1J molr.s d'oxyde 
dfcthylene . . 50 g 

- Polymere prepare* selon i'exemple la . . 5 g 

- Polymere compor t ant le motif j V-CH^-CHOII-Cli , / 0,3 g 



ou Y d^signe ^N- ou -N- 

^ K 

CIL-0-OL-C1!,OK 
cts deux groupements tftant r^partis stat 1st iquemont . 
- Acldo lactlquc q.fl.p. pi I 5 - 5,5 

■• - Eau dlatllUe q.s.f 1000 g 

On applique cette solution d'uspect limpide sur des cheveux teints. 
Apres massage, on rince a l'eau, puis on effectue une deuxieme application. 
On masse 6nergiquement pour obtenir une mousse abondante, puis on rince. 

On constate une grande f aci 1 it6 do d6m£lage d*s cheveux mouilUs 
(le peigne glisse facilement dans le.s cheveux), lc cheveu est tres doux, 
souplc, malleable, la mise en plis se monte avec une grandr facility. Aprils 
s^chage et lors du coiHage des cheveux sees on co.istate egalement une faciliie* 
de dSmGiage. Leg cheveux sotit nerveux et disciplines. 
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EE VINDICATIONS 

1. Composition co9metique pour cheveux contenant au moins un polymfcie 

reticule soluble dans l'eau, choisi parmt (I) les polymfcres reticules obtenus 
par la reticulation d'un polyamin -p lyamide prepare par polycondensat ion d'un 

5 compos* acide choisi parmi (i) les acides organiques dicarboxyliques , (ii) les 
acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques a double liaison 6thyl6nique , 
(iii) les esters des acides precites, (iv) les melanges de ces composes ; sur 
une polyamine choisie parmi les polyalcoyUne-polyamines bis primaires et mono- 
ou disccondaires , 0 a 20 moles % de cette polyamine pouvant 6tre remplacte par 

10 1 'hexamethyUnediamine ou 0 a 40% dc cette polyamine pouvant fitre remplac6e par 
une amine bia-primaire , dc preference 1 'ethylenediamine ou par une amine bis- 
secondaire, de preference la piperazine ; la reticulation etant realisee au 
moyen d'un agent reticulant choisi parmi les epihalohydrines , les diepoxydes, 
les dianhydrides , et les derives bis insatures ; aoit parmi (II) les polymeres 
Il5 reticules (I) alcoyies par un agent alcoylant choisi parmi (a) les epoxydes, 
(b) les composes ethyieniquement non satures, (c) 1 'acide chloracetlque , 
(d) la propane sultone ou la butane sultone ; composition caracterisee par le 
fait que la reticulation est realisee au moyen de 0,025 k 0,35 mole d' agent 
reticulant par groupement amine du polyamino-amide ; dans la composition 

20 obtenue le polymfcre reticule presentant I'ensemble des caracteristiques eui- 
vantes : 

(1) il est parfaitement soluble dans l'eau a 10% sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution de polyn&re a 10% dans l'eau a 25°C, est su- 
perieure a 3 centipoises ; 

25 (3) il ne comporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 

propriete alcoylante et il est chimiquement stable. 
| 2. Composition *elon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

le compose acide utilise pour la preparation du polyamino-polyamide est choisi 

parmi 1 'acide adipique, 1 'acide terephtalique, les esters de ces acides, le 
30 produit d 'addition de I 'ethy l&nediamine sur les acides acryliques, methacryli- 

que, itaconique ou leurs esters. 

3. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la polyalcoylene-polyamine utilisee pour la preparation du polyamino-polyaroide 
est choisie parmi la diethylene triamine, la dipropylfene triamine, la triethyl- 

35 ene tetramine et leurs melanges avec 1* ethylene diamine, 1 'hexamethyl&nediamine 
et la piperazine, 

4. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

1 'agent reticulant est choisi parmi la divinylsulf one , la methylene bis -acryl- 

amide, le diglycidyiether et la N,N' -bis-epoxy piperazine. 

40 5. Composition selon la revendication 1, caracterisee par ie fait qu'on 

utilise comme agent reticulant 1 ' epichlorhydrin . 
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t> Composition scion 1** t evendicar ion I, cnractdr i «<*e par lc fair quo lc 

p'lymfcre rtfticuU est obtonu .1 l'aide dc 0,025 a 0,35 mole d a^cnt ?ttir.;I*ni 

par groupem nt amine du polyamino-polyamido, 

7, Compoaiti n selon ia tevcndicat ion 6, caract«5r ls6« par le fait qu^ lc 
poiymere r6ticul6 eat bt nu n l'aide de 0,025 h molns de 0,2 mol* d'agent 

5 r^ticulant par groupement amine du p lyomino-polyamidc, 

8. Composition selon la revendication 6, caract£ris£e par ie fait que le 
polymfcre reticule* est obtenu a l'aide de 0,025 a moins de 0,1 mole d'agent 
r^ticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. 

9, Composition selon la revendication 1, caract£ris£e par le fait que 
10 la solution a 107. dans l'eau et a 25°C du poiymcre r^ticuU prSsente une 

viscosity comprise entre 3 et 200 centipoises, 

10. Composition selon la revendication 9, caract£ris6e par le fait que la 
solution a 107. dans l'eau et a 25°C du pol/mfcre rdticul* pre*aente une vis- 
cosity 6gale ou supgrieure a 20 centipoises et inf^rieure k 50 centipoises. 

^5 11. Composition selon Tune quelconque des revendications pr4c.6dentes , 
^ caract*.ris£e par le fait que le polyamino- amide est constitu^ d* motifs de 
formule 

- OC - R - CO - Z 
ou R repr^sente : 

20 ^/ , -<CH 2 ) 4 - 

- CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CHj - CHj - 



25 



30 



CH - CH 2 - NH - CK 2 - CH 2 - NH - CH 2 • CH 

CH, CH, 



'3 



- ch - ch^ y^i " 

| N -CH, -CH 2 -N 

CH 2 - C ' X jj— CH 2 

Z repr^sente : 

dans les proportions de 60 a 100 moles 7., le radical 



NH 



35 oft x ■ 2 et n ■ 2 ou 3, ou bien 
x - 3 et n - 2 



dans les proportions de 0 a 20 moles 7., le radical 
AO - NH - (CH 2 ) 6 - NH - ; 
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dans les proportions de 0 h 40 mol es %, le radical (II) ci-desaus dens lequei 
x - 2 et n ■ 1, u le radical - if - , 



12 . Comp sitlon selon la revendlcatlon 1, caracterlae par le fait que la 
polymfcre reticule est prepare par polycondensation de l'acide adipique et de 
la diethylfene triamine puis reticulation & l'aide d'un retlculant choisi dans 
le groupe forme par 1 'eplchiorhydrine , le methyl&ne bis acrylamide, la 
NjN'-bis epoxy propyl piperazine et la divinylsulf one, 

13. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le polymfere reticule est prepare par polycondensation de l'acide adipique 
et d'un melange de diethylfene triamine et de piperazine puis rlticulation & 
l'aide d'un retlculant choisi dans le groupe forme par 1 'eplchiorhydrine, 1* 
methylene bis acrylamide, la N ,N 1 -bis-epoxy propyl piperazine et la divinyl- 
sulfone. 

14. Composition selon la revendication 1, caracterise par le fait que le 
polymfcre reticule est prepare par polycondensation de l'acide adipique et de 
la triethylfene tetramine puis reticulation h l'aide d'un retlculant choisi 
dans le groupe forme par 1 'eplchiorhydrine, le methylene- Ms-acrylamide f la 
N,N' -bis-epoxy propyl piperazine et la divinylsulfone. 

15. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait, que 

le polymfcre rdticuie est prepare par polycondensation de l'itaconate de methyle 
avec 1 'ethylene diamine et la dtethylfcne triamine puis par reticulation & 
l'aide d'un retlculant choisi dans le groupe forme par 1 'eplchiorhydrine, le 
methylene -bis-acrylamide, la N,N' -bis-epoxy propyl piperazine, et la divinyl- 
sulfone. 

16. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polymfcre reticule est prepare par polycondensation de 1' aery late de methyle 
avec 1 'ethylene diamine et la diethylfcne triamine puis reticulation h l'aide 
d'un tetlculant choisi dans le groupe forme par 1 'eplchiorhydrine , le methyl- 
fcne-bis-acrylamide , la N,N ' -bis-epoxy propyl piperazine et la divinylsulfone. 

17. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polymfcre reticule est prepare par polycondensation du methacrylate de methyle 
avec rethyUne diamine rt la diethyl fene triamine puis par reticulation & 
l'aide d'un retlculant choisi dans le groupe forme par 1 'eplchiorhydrine , le 
m*th>!fcne-bls-acrylamide, la N ,N ' -bis-epoxy propyl piperazine et la dlvlnyl- 
sul f one. 

18. Composition selon la revendication I, c*racier isee par le fait que 
le polymfcr reticule a ete aicoyie par un epoxyde. 

19. Composition selon la revendication 18, caracterisee par I fait que 
I'lpfxvde est choisi parmi i glycidol , I'oxyde d'ethyUne t I'oxyde de 
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^ propylene. 

20. Composition selon la revendication I, caracterisee par le fait que le 
polymere reticule o 6t6 alcoyie par un compose ethyUniquement non sature. 

21. Comp sltion selon la revcndicatlon 20, caracterisee par le fait que le 
5 compose h double liaison ethy-ieniquc est choisi parmi 1'acide acrylique et 

1 'acrylamide. 

22. Proce*de* d 'alcoyiation de polymere* polyamino-amides reticules , dScrits rims 
la revendication 1, caracterise par le fait qu'on traite le polymere en solu- 
tion aqueuse, & la temperature comprise entre 10 et 95°C avec un agent alcoy- 

10 lant choisi parmi (a) les epoxydes, (b) un compose ethyieniquement non sature, 
(c) l'acide chloracet ique et (d) la propane sultone ou la butane sultone. 

23. Procede selon la revendication 22, caracterise par le fait que I'epo- 
xyde utilise est le glycidol, i'oxyde d'ethylene ou I'oxyde de propylene. 

24. Procede selon la revendication 22, caracterise par le fait que le 
0 compose ethyienlquement non sature est 1 'acrylamide, 

25. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 

contient le polymere reticule ou le polymere reticule alcoyie associe dans 

un shampooing iivec un agent de surface non-ionique, anionique , catlonlque, am- 
photere ou zvitterionique. , i^n. 

Z6. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 

20 contient le polymere reticule ou le polymere reticule et alcoyie, associe 

a un agent restructurant . 

27. Composition selon la revendication 1, caracteriree par le fait qu'elle 
a un pH compris entre 2 et 11. 

28. Composition selon la revendication 27, caracterisee par le fait qu'elle 
25 a un pH compris entre 3 et 8. 

29. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'elle 
contient le polymere rtticiOt ou le polymere reticule et alcoyie en une pro- 

^ portion de 0,1 a 5% en polds du polds total de la composition. 

30. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait 
30 qu'elle rerferme le polywiere reticule ou le polymere reticule et alcoyie 

associe a un electrolyte soluble dans l'eau. 

31. Composition aelon la revendication 30, caracterisee par le fait que 
reiectrolyte est un chlorure ou acetate de sodium, de potassium, d'ammonlum 
ou de calcium. 

35 32. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 
1'eiectrolytc est present en une quantity coaprise entre Opi et S\ du poids 
total de la composition. 

33. Composition selon la revendlcatl n I, caracterisee par le fait qu 

le polyamln -p lyamlde st prepare par polycondensat ion d'un polya Icoy lene. 
dO polyamlne cholfle parol la dUthylen trlamlne, la trUthyltne tetramlne. la 
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dipropylfene triamtne et lcurs melanges sur un acide choisi parmi l'acide adi- 
pique, son ester dimethylique et le produit intermediate d'addition d'une 
molecule d'ethyUnediamine sur deux molecules d'acrylate, methacrylate ou 
itaconate de methyle. 

5 34, Polymfere polyamino-polyaraide prepare par la reticulation d'un 

polyamino- polyamide prepare par polycondensation d'un compoae acide choisi 
parmi (i) les acides organiques dicarboxyliques, (ii) lea acides aliphatiques 
mono- et dicarboxyliques a double liaison ethyl Unique, (iii) les esters des 
acides pr£cit6s, (iv) les melanges de ces composes : sur une polyamine choisie 

10 parmi les polyalcoylfene-polyamines bis-primaires et mono- ou disecondairea, 

0 a 20 moles % de cette polyamine pouvant 6tre remplac^e pav 1 'hexamethylene- 
diamine ou 0 h 407. de cette polyamine pouvant fitre remplac^e par une amine 
bis-primaire , de preference 1 'ethylenediamine , ou par une amine bis-secondaire , 
de preference la piperazine ; la reticulation etant realise* au moyen d'un 

15 agent reticulant choisi parmi les epihalohydrines , les di£poxydes, les di- 
anhydrides et les derives bis insatures ; caracterise par le fait qu'il eat 
alcoyie par un agent alcoylant choisi parmi (a) les epoxydes, (b) les composes 
ethyieniquement non satures, (c) I'acide chloracetique , (d) la propane sultone 
ou la butane sultone. 

20 35. Polymfere selon la revendication 34, caracterise par le fait qu'il 

est alcoyie par le glycidol ou 1 'acrylamide . 

36. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 

le rapport electrolyte : polymere est compria entre 0:1 et 1,5:1. 



